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Tltel der Erfindung 

Verfahren zur Herstellung von Filteraschef liei3estrioh 
Anwendungsgebiet der Erfindung 

Das Verfahren betrifft die Herstellung von Fuflbodenestrich im 
Fliefiverfahren mittels Mortelf orderungssj^stemen 

Charakteristik der bekannten technischen Losungen 

Als vergleichbare bekannte teohnische Lbsung zur Herstellung 
von Fuflbodenestrich- gilt die Anwendung eines Zementmortels mit 
einem Grad der Verarbeitbarkeit V^ bis V £ aus einem Gemisch 
von Sand, Zement und Wasser, Dieser wird mit Transportbehalt- 
nissen (z,3. Schubkarre) sur Sinbaustelle transportiert , auf 
vorbereiteten Untergrund verteilt, verdichtet, auf lehren abge- 
zogen und abgerieben. Diese Arbeitsverriclitungen sind arbeits- 
aufwendig und vorwiegend manuell ausaufuhren. 
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Eine Teilmechanisierung, z.B. durch Verteilgerate, Rtittelboh- 
len und Glattgerate, 1st bekannt. 

Bekannt ist auch die Herstellung flieBfahiger Mortelmischungen 
auf der Basis von Anhydrit und oheraischen Zusatzen. 

Ziel der Erfindung 

Die Erfindung hat das Ziel, bisher erforderlichen Arbeitsauf- 
wand zu senken und verbleibende Arbeit zu erleichtern. Dazu 
sollen die Vorzttge flieBfahiger Mortelmischungen zur Herstel- 
lung von Anhydrit estrich auf andere, dem Zementestrichmbrtel 
ahnliche Mischungen, iibertragen werden* Durch optimale Mate- 
ria lkombinationen, besonders duroh den Einsatz von Sekundar- 
rohstoffen, soil einfaobste Verarbeitbarkeit , Kostensenkung 
und Zementeinsparung erreicht werden. 

Darlegung des Wesens der Erfindung 

Das eiftndungsgemaBe Verfahren nutzt die Eigenscbaften der Fil- 
terascbe in einer besonderen Materialkombination. Die Filter- 
asche bewirkt einen aktiven Festigkeitsbeitrag und ermbglicht 
damit eine Zementreduzierung, eine Verbesserung der Verarbeit- 
barkeit durch plastifizierende Wirkung und ein gtinstiges Was- 
serhaltevermbgen, so dafi ein Absetzen von ?/asser vermieden 
wird. 

Die Herstellung des Mbrtels soli nach bestimmten Rezepturen in 
einem beliebigen Mischer erfolgen. Entsprechend EignungsprUfung, 
dem vorhandenen Material und dem Gebrauchszweok ergeben sich 
fttr die Materialkombination unterschiedliche Anteile von Fil- 
t eras che, Zement, Sand, Wasser und Betonzusatzmittel. 
Dieser Mbrtel soil kostengunstig und flieBfahig sein. Der 
Transport erf olgt durch Rohr- bzw. Schlauchfbrderung. Der Ein- 
bau soli durch "FlieBen" erleichtert werden. Eine sehr gute 
Verarbeitbarkeit soli die Einsparung von Arbeit skraf ten ergeben 
und die verbleibende Arbeit am Einbauort ergonomisch gUnstxger 
gestaiten als bei vergleichbaren teohnisohen Lbsungen zur Her- 
stellung von Zement estrich. .• 
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Es soli ein hoher Gebrauchswert "bei gl«eichzeitiger Zementredu- 
zierung erreicht werden. Der Gebrauchswert des Filterasche- 
flieJQestrichs ist im allgemeinen hoher als bei Anhydritfliefi- 
estrich. 

AusfUhrungsbeispiel 

2 

Die Rohbetondecke eines Raumes von 4o m Grundflache wird vor 
Beginn der Estricharbeiten besenrein gesaubert und angef euchtet . 
Mittels eines Mortel-Verputzaggregates wird der Filterasche- 
f liefiestrich entsprechend nachstehender Rezeptur hergestellt 
und durch eine Schlauchleitung horizontal und vertikal in den 
vorbereiteten Raum gefordert. Der aus der Leitung flieflende' 
Mort.el wird durch das Schwenken des Schlauches gleichmaBig auf 
der Rohbetondeoke verteilt. Der Estrich von entsprechender 
Dicke wird . durch Hohenmarkieruiig an den 'Wand en unter Terwendung . 
einer Stielkartatsche hergestellt. Hierbei wird der Aufwand an 
Materialkosten und Arbeit erheblich gesenkt. 

Es ergibt sich folgender Rezepturbereich: 
Komponenten Mischungsverhaltnis 



Masse # 



Braunkohl enf i 1 1 eras che 



7-36 



Portlandzement 



3-21 



Sand 0/4 



4o - 85 



Y/asser 



5-22 



Betonzusatzmittel 
(Verflussiger) 



o,l - o,8 
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Erfindunasanspruoh . 

Verfahren zur Herstellung von Filterascheflieflestrich, geeignet 
auoh fiir Estriche hoherer Beanspruchungsgruppen, dadurch ge- 
kennzeiohnet, dafl duroh eine Materialkombination von Filter- 
asche, Zement, Sand, Nasser und Betonzusatzmittel in einem 
Rezepturbereich. von . 

Filterasche . 7-36 Masse % 

Zement 3 - 21 » 

Sand 4o-85 " 

Wasser 5-22 « 

Betonzusatzmittel 0 - o,8 " 

(vorzugsweise Verfllissiger) 

ein flieflfahiger Mdrtel hergestellt wird* 
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